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Neue Azopigmente und Verfahren zu ihrer Herstellung 



Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind neue Azopigmente der 



wobei n die Zahlen 1 Oder 2 und A einen gegebenenfalls substitu- 
ierten Rest, im Falle von N=1 vorzugsweise der Benzol-, Naphtha* 
lin- oder Benzimidazolonreihe, im Falle von n=2 vorzugsweise der 
Benzol- oder Diphenylreihe darstellt. 

Gegenstand der Erfindung ist weiterhin ein Verfahren zur Herstel- 
lung obengenannter Farbstoffe, bei dem man diazotierte Amino-benz- 
oxazindione der allgemeinen Formel (2) 



allgemeinen Formel (1) 




(D 



n 



0 




(2) 



- 2 
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mit Kupplungskomponenten der allgeme inen Formel (3) 



COCILCONH- 



CILjCOCIIg 



[a] (3) 



worin n und A die oben beschriebene Dedeutung besitzen, kuppelt. 
Von den verwendc- ten Amino-benzoxazin-dionon ist 6-Amino-1.3- 
benzoxazin-2.4-dion in der franzosischen Tatentschrif t 1 368 739 
beschrieben, d* noch unbekanntc 7-Amino-l .3-bonzoxazin-2.4-dion 
kann nach an sich bekannten Methoden, beinpielsweise durch 
katalytische Hydrierung aus der entsprechenden Nitroverbindung 
(C. Wagner und D. Singer, Pharm. Zentralhalle 103, 791 (1964)) 
hergestellt werden. 

Die als Kupplungskomponenten der allgemeinen Formel (3) eingesetz- 
ten Verbindungen sind grofitenteils in der Literatur beschrieben 
und konnen nach bekannten Methoden hergestellt werden, beispiels- 
weise durch Umsetzung eines aromatischen Mono- oder Diamins mit 
Diketen oder Acetessigsiiuremethylester . 

Als Kupplungskomponenten kommen in Frage K-Acetoacetylamino- 
naphthalin; N-Acetoacetylaniline der Formel 

U l 

CIIgCOCHgCONll-^J^ 

— ' R 3 

worin R. Wasserstoff , Chlor, Brom, Alkyl mit 1 - 4 C-Atomen, 
vorzugsweise Methyl und Athyl, Alkoxy mit 1 - 4 C-Atomen, vorzugs- 
weise Methoxy und Xthoxy, Acetyl oder Acctylamino, R 2 und R3 
Wasserstoff, Chlor, nrom, Alkyl mit 1 - 4 C-Atomen, vorzugsweise 
Methyl Oder Athyl oder Alkoxy mit 1 - 4 C-Atomen, vorzugsweise 
Methoxy oder Xthoxy bedeutet; BenzimidazoJ one , die in 6- und 
7-Stellung durch Chlor oder Brom substituiert sein konnen sowie 
Bis-acetoacetylaminobenzole und -benzidine, die als Substituenten 
in den Phenylringen ein oder zwei Chlor- oder Bromatome, Methyl- 
oder Methoxygruppen enthalten konnen. 

40988A/U16 - 2 a - 



Beispiele flir derartige Kupplungskomponenten sind : 

N-Acctoocotylauil in 

1- Acctoacetylomiiio-miplithalin 
N-Acctoacetyl-2-clilor-anilin 
N-Acctoacet}l^-chlor-/>nilin 
N-Acetoacetyl-2.4-di chlor-auiliu 

2- Acctoacctylnmino-aniscl 
4-Acctoacelylamino-^nifcol 
4-AcetoacctyIamino-phcnctol 
N-Ac€toacot3*l-.2 # 5-diiacthcxy«aailin 
N-Acctoacctyl-2.4-diui<!ihoxy-anilin 
K-Acctoncctyl-4-clilor-2. 5-dimetho^y-anilin 
N-Acetoacetyl-5-clilor-2.'i-diaethoxy-anilin 
2-Acetoacctyl amino- toluol 

h - Ac ctoacctyl amino- toluol 
• 4-Acctottcetylaoino-K3-^"ylol 
4-Acctoacetylanino-acctyleminobcir/>ol 
2-Acctoacetylnmino-5-chlor-toluol 
2-Acetoacctylajain>-5-Hcetylani9ol 
2 Acctoacetylamino-5-"accty]orciuo-4-chlor-toluol 
N-Acetoacetylamino-4-bromanilin 
2-Acetoacetylamino-3-chlor-toluol 

2- Acetoacetylamino~4-roethyl-anisol 
N-Acetoacetyl-2 f 5-dimethoxy-4-bromanilin 
N-Acetoacetyl-2 f 5-di£tfaoxy-4-chloranilin 
N-Acetoacetyl-4 f 5-diraethoxy-2-chloranilin 
N- Ace t oace t y 1-2 f 5- d ic h 1 or an i 1 in 
N-Acetoacetyl-2 # 4-dittthoxyanilin 
N-Acetoacetyl-4-athylanilin 

N-Ace t oace ty 1-2 f 4 ,6-trimethylanilin 

3- Acetoacetyl-4-brom-6-methylanisol 
2-Acetoacetylamino-5-bromanisol 
2-Acetoacetylamino-4-methylanisol 
2-Acetoacetylaraino-5-methyl-6-bromphenetol 
5-Acetoacetylaxnino-benzimidazolon 
5-Acetoacetylamino-6-chlor-benzimidazolon 
5-Acetoacetylanino-7-chlor-benzimidazolon 
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1.4-Bla-acetoacetyl»niino-2-broitt-benzole 

1.4-Bia-acetoacetylamino-beiizol 
l.i»-Bis-acetoacetylaniino-2-chlor-benzol 

1.4- Bia-acetoacetylaniino-2.5-dichlor-benzol 

2. 5- Bia-acetoacetylamino- toluol 

2. 5-Bia-acetoacetylamino-l .'»-xylol 

2.5-Bis-acetoacetylamino-anisol 

l.'i-Bie-acetoac«tylamino-2.5-dimethoxy-benzol 

2. 5-Bi8-acetoacetylaBino-4-methoxy- toluol 

N.N'-Bis-aceioacetyl-3.3'-dichlor-beiizidiii 

N.N M -Bi8-acetoacetyl-2.2 , -dichlor-benzidin 

N.N ! -Bifi-acetoacetyl-3.3'-dimethox>-benzidin 

N.N'-Bis-acetoacetyl-3.3'-dimetliyl-benzidin 

Die Ileratellung der erf indungsgemaSen Azop.igmente erfolgt nach an aich 
bekannten Verfahren, bei spi el swei se durch Kupj.lung der diazotierten Amino- 
benzoxazindione mit den Kupplungakomponenten in vaprigem Medium, vorteil- 
haft in Gegenwart einea nichtionogenen, anionaktiven oder kationakti* en 
Diapergiermittela oder in Gegenwart einea organiachen Lbaungamittela. Die 
Kupplungareaktion kann auch in organiachen Lbaungamitteln durchgefiihrt 
werden. 

Die Diazoniumsalze der Amino-lbenzoxazindione /eigen in Waaaer keine grope 
Loalichkeit. Die Diazotierung kann deahalb vorteilhaft auch in einem 
g«*igneten organiachen Medium durchgefiihrt verden, vie beiepielaveiae 
in Eiaesaig, Alkoholen, Formamid, Dimethyl formamid oder Dimethylauif o »d. 
Die ao erhaltene Loaung dea Diazonimaalzee kann dann mit der Azokomponente 
vereinigt verdena 

Haulig iet ea zweckmiipig, die ao erhaltenen A/opigmente zur Erzielung der 
vollen Farbatarke und einer beaondera giinatigcn Kriatalletruktur einer 
Nachbehandlung zu unterwerfen. Beispielaveiae erhitzt man zu dieaem Zweck 
die.feuchten oder getrockneten und gemahlenen Pigmente in Pyridin, Di- 
methyl formamid oder anderen organiachen Loaun fe smitteln vie Dimethylauif oxid, 
Alkohol, Chlorbenzol, Dichlorbenzol , Eiaeaaig, Chinolin, Glykol oder Nitro- 
benzol einige Zeit unter Mckflup oder auf hbhere Temperaturen unter Druck. 
In einigen Fallen gelingt die UebeiJ uhrung in eine beaondera gunatige 
Kriatalletruktur auch durch Erhitzen mit Waaaer zum Kochen oder auf hohere 
Temperaturen unter Druck, gegebenenf all a unter Zuaatz von Diapergier- 
mitteln aowie ggf. unter Zuaatz von organiachen Loaungamitteln, beiepiela- 
weiae der voratehend genannten Art. 
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Die neuen Ay.opigmeuti- sind vollig vussoruul iislich und eignen aich 
zur Hcrstcllung von gcfiiibten Lucken, Lackbildnern, Losungcn und 
Produkten aus Acetylccllulose, nuturliehen Jlarzen oder Kunetliorzen, vie 
Polymerisations- oder Kondensationshorzeu, vie beispielsvcise Amino- oder 
Phenoplasten, sowic oua Polystyrol, Polyol ef inen, vie beispielsveise 
Polyathylen oder Polypropylen, Polyacrylverbiudungen, Polyvinyl ver- 
bindungon, vie beispielsveise Polyvinylchlorid oder Polyvinyl ace tat, 
Polycstern, Gumrai, Casein- oder Siliconharzen. 

Die neuen Pigmente aind ferncr gceignet fur den Pigmentdruck auf Sub- 
atraten, inabeaondcrc Textilfasermatorialien oder anderen flochcn- 
fbrmigen Gebilden, vie beiapielsveise Pnpier. 

Die Pigmente kbnuen ouch fur andere Anvendungszvecke, z.B. in fein ver- 
teilter Form zum Farben von Kuustseide aus Viskose oder Celluloseiitbern 
bzv. -eatern, Polyamiden, Polyui ethanen, Poiyglykol terephthalaten oder 
Polyacrylnitril in der Spiunmasse oder zum Fiirben von Papier vcrwendet 
verden. In den genannten Medieu weisen die neuen Pigmente gute Licht-, 
Wetter- und Migrationsechtheiten auf. Sie aind ferner hitzebeatnndig, 
farbstark und zeigen in vielen Fallen reine Farbtone. Gegen den Einflup 
von Chemikolien, vor allera Lbsungsinittelu , vcrdiinnten Sauren und Alkalieo 
aind sie bestandig. 

Die Tenperaturangaben in den folgenden Beispielon bezieben aich auf Grad 
Celsius. '' 
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Beiaplel 1 

17f8 g (0,1 Mol) 7-Amiuo-1.3-^euzoxa2in-2.4-dioa, 60 ml Eisessig unu 
27,8 ml 3l£ige Salzsaure verden 1 Stuinic verriihrt unci bei 0° mil 20 ml 
3a Natriuwnitritlbsung diazoticrt. 

Man lapt 30 Minuten nnchruhren, vcrdunut mil Eisvasser, lapt veiterc 
90 Minuten nachruhren und klart. 

24 g (0,103 Mol) 5-Acctoacetylamino-bcnziraidozolon verden in 121 ml 
2n Natronlauge und 200 ml Wasser gelust und die Losung geklart. In 
Kuppelgefiip verden 25,2 ml Eiaessig, 50, 'i ml 2n Natronlauge und 1 g 
eines Gemisches aus Sinarolsulf ami do-essigsuuren-Natrium uud Sinarol 
vorgelegt. Durch Eiszugabe stellt.nian die Temperatur auf 10° und lapt 
die Losung dcr Kupplung6komponentc zutropfen. 
AnschliePcnd lauft die Diazoni uinsalzl bsung langaam ein. 
Nach beendeter Kupplung heizt man durch Einleitcn von Dampf auf 90°, 
halt diese Temperatur 20 Minuten lang, saugt das Pigment ab , vaecht 
es mit Wasecr und trocknet bei 65°. Das trockene Pigment vird gemnhlen 
und mit 800 ml Dimethyl formamid und 200 ml Wasser 30 Minuten auf 100° 
crhitzt, vobei ein Farbumscblag des Pigmentes von orangerbt nach gelb 
erfolgt, bei 60° abgesaugt, gewaachen, getrocknet und gemahlcn. 
Das bo erhaltene Pigment der Formcl 



C0CIL, 




Q 



n=n-cu-conhy^CY'"V 0 



besitzt hervorragende Lbsungamittelechthei t , ergibt beim Einarbeiten 
in Polyvinylchlorid, in einen Lack, eiue Druckfarbe oder eine Spinnmasse 
reine, farbstarke, gelbe Farbungen von sehr guter Migrations- und Licht- 
echtheit* 

Yervendet man im obigen Beispiel statt 5-Acetoacetylamino-benzimidazolon 
die aquivalente Menge 5-Acetoacetylaraino-7-chlor-benzimida*olou f ao er- 
hSlt Ban gleichfalls ein gelbes Pigment, das beim Einarbeiten z.B. in 
Polyvinylchlorid ahnlich gute Ecbtbei tseigenschaf ten aufveiet. 
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Wei sp iel 2 

£ 7-Amino-1.3-benzo,\Dy,in-2.'j-dinn verden vie in Dei spiel 1 
diazoticrt. 

&»7 g (0,252 Mol) 1.4-Difc-acetoacetylaDiino-2.5-dichlor-benzol verden 
in 200 ml Wasser und 17 ml 33#iger Natronlaugc gelost, mit 300 ml Wassor 
und 1000 ml Isopropanol vcrdiinnt, dann mit 15 ml Eisessig versetzt. 
Daun lo'Pt man die gekliirtc Diazoniumsulzlosung bci 20° langeam zur 
Kupplungskompohentc zuluufcn, riihrt 1 Stunde nacb und erhitzt an- 
schliefieud noch 1 Sluudc unter Riickflup. Das Pigment vird abgesaugt, 
mil U'asser gevaschcn, getrocknet, gemahlen und noch 2 Stunden mit 
350 Volumenteilcn Dimethyl formamid auf 100° erhitzt. Es vird erneut 
abgeaaugt, mit Methanol und Wasser gewaschen, getrocknet und gem&bleu. 
Der so crhalten Pigmentf arbstoff der Formcl 



ergibt beira Einarbciten in Polyvinylchlori d, in einen Lack, eine Druck- 
farbe oder cine Spinnmasse grunstichig gelbc Farbungen von sehr guter 
Ilitzebeatandigkeit und Behr guter Lickt- und Migrationsechthei t, . . 

Beiapiel 3 

8 f 9 g (0 f 05 Mol) 6-iu*ino-1.3-benzoxazin-2.4-dion f 40 ml Wasser und 40 
ml 5nSalzaaure verden fiber Nacht verruhrt und bei 0° mit 10 ml 5n 
Natriumnitrit diazotiert, mit Wasser auf 200 ml verdunnt und geklart. 
11,9 g (0,05 Mol) N-Acetoacetyl-2.4-dimethoxyanilin verden in 200 ml 
Waaser und 7,5 ml 33£iger Natronleuge gelost, geklart. und in Gegenvart 
von 2,75 g Harzscife (50?ig) bei 10° mit 5,1 ml Eisessig vieder ausge- 
fallt. 

Zu diescr Suspension Japt man die Piazoniumsalzlbsung langsam zutropfen, 
vobei man durch gleichzci tigen Zulauf von verdiinnter Natronlauge deu 
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pfl-Wcrt bci 'i,5-5 bait. Nach beeiidet«-r Kupplung erbitzt man due 
Reaktinnsgemiscb 30 Minuten auf 90°, waugt den Farbstoff lieip ab ui>d 
vascht mit Vassor. l)er fcucbte Prepkucbeu viril mil Eiscssig 1,5 Stmidcn 
gekocbt, ttbgeaauRt, mit Vaeser gevascben, getrocknct und gcmuhlen. 
Durch tbcrmiechc Nachbehandlung in 2f>£igem vapiigen Dimctbylformamid 
kann die Farbotiirke weitcr verbcsaert verden. 
Per erhaltene Farbstoff der Formel 




COCIL . , 
,.»= K -tl I .C0KU-(O)- 0C "» 




OCH3 

ergibt beim Einarbeiten in Polyvinylchlorid , in einen Lock, tine Druck- 
farbc oder Spinnmnsae reine, gelbe Farbungen von guter Licht- und 
Migrationsechthei t . 

Vervendet man im obigen Beispiel anstelle von N-Ace toacety] -2. 4-di - 
methoxyenilindic equivalente Mcngc 2-Acetoacetyl-5-chlor-uni sol , erhalt 
man ein griinstichig gelbeu Pigment mit ahnlich guten Eigcuschaf ten. 

Beispiel k 

8,9 g 6-Amino-1.3-benzoxazin-2.4-diou verden vie in Beiepiel 3 diazoticrt. 
12,2 g (0,0525 Mol) 5-Acetoacetylamino-benziinidazolon verden in 17 ml 
33Jtiger Natronlauge und 500 ml leopropanol gelost und gekliirt. Dann 
atellt man mit ca. 13 ml Eisessig auf pH 5,5, l«pt die Dinzoniumsalz- 
loaung langeam zulaufen und erhitzt nach beendetcr Kupplung im Ueizbad 
30 Minuten auf 70-80°. Der Farbstoff vird abgesaugt, nit Vasaer gcvascben, 
getrocknet and gemahlen. Nach kurzer tbermiacher Nacbbehandlung bei 
100° mit einem Dimethylf ormamid/EiBeBsig/Waesergcmiscb (2/l/l) vird 
erneut abgeeaugt, mit Wasser gevaschen und getrocknet. 
Der 00 erhaltene Farbstoff der Formel 

0 coca, 

' /v^NH 




ergibt beim Einarbeiten in Polyvinylchlorid, in einen Lack, eine Druck- 
farbe oder eine Spinnmaesc griinstichig gelbe Farbungen von ausgezeichneter 
Licht- und Migrationeechtheit. 

- 8 - 
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Bcispi ft) 5 

8,0 g 6-Amijio-1.3-benzoxazin-2.4-dion vcrdeu vie in Heispiel 3 diazotiert. 
8,7 6 (0,0252 Mol) 1.4-Bis-acetoar:e^vlaraino-2, 5-c!iclilorben7,ol verden in 
200 ml V/QBfler untl 17 nil 33#igcr Na Iron) auge gclosl, gekliirt , mit 280 ml 
Wasser und 500 ml Isopropanol verdiiunfc und mit 15 ml tfisessig teilweiBe 
viedcr ausgefiillt. Dann liipt man die Diazoni umsal zl csung langaara zutropfen, 
riihrt 2 Siunden nach und kocht 1 Stundc unter ltiickflup, saugt hcipt ab, 
viischt den Prepkucben mit Wasser aus, teigt diosen erneut mit 500 ml 
Eisessig an und kocht anschlicpend 1 Stunde unter Ruckflup. Es vird ab- 
geseugt, mit Wasser gevaschen, getrocknet und gemaklen. Durch lstundige 
Behandlung des Farbstoffes mit Dime tJiylf ormomi d bei 120° kann die Deck- 
kraft veiter verbesscrt verden. 
Der so crhaltcne Farbstoff der Forme 1 

CI 

i^ccocn-coNn-/OV nh-cocii-cocil, 



N N 
0 



0 NH 

Y 
0 




ergibt bcim Einarbeiten in Polyvinylchlorid, in einen Lack, eine Druck- 
farbe oder in eine Spinnmasse griinstichig gclbc Farbungen von sehr guter 
Licht- und Migrationsechthei t . 

Die folgende Tabelle enthalt eine Anzabl von veiteren verf ahrensmSpig ver- 
vendbaren Komponenten, so vie die Far.btone der graphiscben Drucke der 
daraus in Substanz bergestellten Pigmente. 

Diazokomponente Kupplungskomponente Farbton 

6-Amino-l .3-benzoxazin- N-Acetoacetylanilin gelb 

2.4-dion 

11 1-Acetoacetylamino- " 

napbthalin 

n N-Acetoacetyl-2-chlor- griinstichig- gelt 

anilin 

" N-Acetoacetyl-4-chlor- " 

anilin 

40988A/U16 -9- 
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Diazokomponente 



6-Ainino-1.3-bcnzoxaziu- 
2.4-dion 



7-A»ino-1.3-benzoxa*in- 
2.4-dlon 



Kupj; ). nil g .* It ouipo n c u t c 



N-Acetorw i:tyl-2.'i- 
dichlor-uiii i in 

2-Aci?toac e i > lami jjn- 
un i 8 0 1 

4-Aeetoac r.tyloinino- 
ani sol 

2-Acctoa<:clylaii)ino- 
toluol 

4- Acetoacctyl ami no- 
toluol 

1- Acctoacelylamino- 

1.3- xylol 

N-Acetoacetyl-4-clilor- 
2.5-dimcthoxy-nniliu 

2- Acctoacetylamino- 

5- chlor- toluol 

2-Ace toacctyl amino- 
5-acetylauiino-4-chloi - 
toluol 

5-Aceto acetyl ami no-7-chlor 
benzimidazolon 

1 .4- BiB-acetoacctyluraino- 
benzol 

1 .4- Bis-acetoacetylaraino- 
2-chlor-benzol 

2.5- Bi8-acetoacctylamino- 
toluol 

2, 5-Bis-acetoacc tylamiuo- 

1.4- xylol 

2.5- Bis-acetoacetylaraino- 
aniaol 

2.5-Bi8-acetoacetylamino- 
4-methoxy- toluol 

N.N'-Bis-acetoacetyl- 
3.3' -dimetbyl-benzidin 

N.N'-Bisacetoacetyl- 
2.2'-dichlor-benzidin 

N.N 1 -Bis-acctoacctyl- 
3 . 3 • -dime thoxy-benzi din 

2-Acetoacetylaaino- 
anlsol 

4-Acetoacetylamino- 
aniaol 
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rnrbtors 



griiub Lii liiK - (Tel 

gelb 

gelb 



rotatichig-gelb 
I? « 

rotatichig 

gelb 

gelb 

gelb 

gelb 
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])i azol.oraponentc Kupplim^akoiuponrnto 1'arbton 



7-AuiAuo-5. . 5»-ben/oxazijj- 2-Aco tuarc lyluiaiix.-t.oluol pulb 
2.'i-dion 

14 4-Acctoac(»tylnroiiio-toluol " 

" N-Acctoacctyl-2.4~dimethoxy- 

anilin 

" N-Acetoacetyl-2.5-dimethoxy- " 

anilin 

11 2-Acotoocctyl-5-chloi -anisol grunBtichig-jrolb 

" N-Acetoace lyl-4-clil.or- gelb 

2,5-tlimetho*y-anilin 

" 1.4-Bi.v-ueetoacetylainino- " 

benzol 

11 1 .4-Bifi-ficctoacety lamino- ,f 

2-chlor-benzol 

11 1 .4-Bis-ncetoacctylaniino- ro tstich.*E-ge.lb 

anisol 

11 1 .4-Bis-i;cctoacetylmnino- ,f " 

aniBol-2. 5-dimoihoxy-benzol 

" 2.5-BiB-acctoacetylumino- 11 » 

1.4-xylol 
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AX 



I' nJ cul tt»:: priich« % :_ 

\. Azi.]iif,niciiU ilfcr ollftoneincn Forinel 



0 




corn., 
-XsN-in-caxii • 



a i 



vobei n die '/nhlcn 1 odor 'J und A cincn S cgebencni*al] p substi luicrUix 
Ilcol, lit Falle >•»» n»l TorzuBSveioc dor Benzol-, Napblbalin- oder 
Ucnzimidazoln.ireihe, in IVrtle von 11=?. vorzu-sv/i i*« dcr Denzol- Oder 
Di phenyl reihe darstcll t. 

2. Ytrfnhren zur Ilcrstcl Jung dcr uot«ir l ) bconeprnrh ten ripnente, dadurch. 
gekenureichoet, dap man diazotierto Aaiuo-bensoxaaine dcr allgenieincn 
Porncl 

0 

mit Kiippluugskcjnnonentcn der allgom«infta Foreic) 



CIl, COCIl, COKJl- 



vorxn 



A die gemiip Anspruch 1 boschri ebeue Bodeutuug besitzt, kuppclt. 



3. Lackc, Lackbildner, Losuu R en und Produkte uus Acetylcellulose , 

natiirlichan Harzen oder Kunstbarzcn, l'olystyrnl, Polyolef inen, Poly- 
acrylverbindungen, Polyvinyl vcrbi udunecn, rolyostcrn, Guuuni, Casein- 
oder Siliconharzon, ferner Papier oder Textilfa^ern aus Cellulose, 
Cclli-loBeiiihern, Celluloseestern, Polyamideu oder Polyuretliunrn , 
uie mit ucn in Anspruch 1 senauulcu Purl.- Uf f «n gefurbi oder be- 
druckt vorden sind. 

k. Vcrvondung der in Anspruch 1 genannten Parbstoffe zum Farbcu bzw. 

Drdruckcn von Lni-kan, Laekbi 1 dueru, I.Ksungeu und ProdukUi. mis Acetyl- 
cellulose, naturlicbcr Harzen odor Kun-vlbarzen, Polystyrol , Poly- 
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ol cf i uen, ym.vyl ve^binduu^cu , Pol y vinyl vei-biiiduii£en, Vo ly- 
extern, Gu;n;*u , Casein- Oder Si J icunliurzeu, fcrncr Pi»pier p<l:v 
Tcxtilfascrn mis Cellulose, Cc llti Jo southern, Ccllulo^co3 tcj a t 
Polyamidcn odvr l'olyure tliancn. 
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